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La pr£sente invention est relative & une composition cosimStique qui 
permet d'amSliorer I'etat des cheveux ainsi que l'aspect de la chevelure. 

On salt en effet que les cheveux de nombreuses personnes, par suite 
de I'etat g£n£ral ou des degradations consecutive* a 1'action d'agents atmos- 
5 pberiques ou a I'action de traitements tels que decolorations, permanentes ou 

teintures, sont souveht difficiles a deme*ler et a coiffer surtout en ce qui con- 
cerne les cheve lures abondantes. lis sont ge*n6ralement, et a des degr6s divers, 
sees, ternes et reches ou manquent de "vigueur" et de "nervosity". 

On a essaye" de limiter ou de corriger ces defauts en appliquant sur 
10 les cheveux une composition de "conditionnement du cheveu" destinSe a ameiiorer 
I'etat du cheveu humide et du cheveu sec ainsi que les operations de peignage 
et de miae en forme. 

- On entend -par "condltionnement du cheveu" l f operation qui, tout en 
facilltant le demfilage et le peignage des cheveux humides, communique aux 
15 cheveux sees du "gonf lant" et de l 1 elasticity, ce qui assure un bon maintien 

de la coiffure. Les agents assurant le "conditionnement du cheveu" sont appeies 
"coaditionneurs". 

On a d6Ja utilise pour le conditionnement des cheveux des poly meres 
synthfitiques tels que les polyethylene imines, les polyvinylpyridines, le 
20 polychlorure de p-vinyl -benzyl trimethylammonlum, le palychlorure de diallyl- 
dimethylammonium. Ces poly meres presentent 1 'inconvenient de ne pas $tre com- 
patibles avec lea shampooings anloniques. 

On a egalement utilise deja dans des compositions pour cheveux des 
polymeres polyamino-amides (obtenus par la polycondensation d'un acide dicar- 
25 boxylique et d'une polyalcoylene polyamine) , des polymer as polyaminoureylene et 
des polymeres a Iky lens polyamine s modifies, en particuller par l r epichlorhydri- 
ne en des quant it 6s proches des proportions stoechlomgtriques par rapport aux 
groupe meats amine du p o 1 y a m i n o-a m i d e . L 1 addition de ces 
quantites importantea d'epichlorhydrlne a pour consequence la presence dans les 
30 molecules du polymere reticule de groupements reactifs. Ces polymeres compor- 
tent en effet des groupements alcoylants susceptibles de reagir sur des grou- 
pements nucieophiles tels que les amines, les thiols, les sulfites, etc... A 
' tltre d'exemple de tels groupements alcoylants, on pent citer les cycles 
azetidinium. 

35 La premiere consequence de 1 'existence de tels groupements reactifs, 

est un manque de stabilise de ces composes qui peuvent se d 5 grader lorsqu'ils 
sont abandonnfia en solution. 

Far ailleurs, 1 'existence de tels groupements alcoylants rend ces 
prodults eminemment suspects pour leur application sur la peau de .l'homme. 

40 On a egalement recommande 1 'utilisation comme "condltionneur pour 
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cheveux" de polymere thermodurcia sables a reticuler par la chaleur. 

La presente invention a pour objet un "conditionneur pour cheveux" 
qui aupprime ces inconvenient a, et qui est conatitue* par un polyamino-polyamide 
reticule ne prSsentant pas de groupements r^actifs et stable chitniquement. 

5 La presente invention a aussi pour objet une composition de condi- 

tionnement pour cheveux, qui puisse etre appliquee & la temperature ordinaire 
et qui se presente sous la forme d'une composition prfite a l'emploi. 

La presente invention a encore pour objet un "conditionneur pour 
cheveux" qui soit compatible avec les shampood.ngs anioniques, tout en assurant 

10 un dirndl age satlsfalsant des cheveux humides, et une bonne elasticity des che- 
veux sees, de facon a assurer un bon maintien de la coiffure. 

La presente invention a egalement pour objet una composition cosme- 
tique pour cheveux contenant au moins un polymer e reticule* soluble dans I'eau, 
obtenu par reticulation d'un polyamino -poly amide (A) pr£pare/-par polycondensa- 

15 tion d'un compose acide sur une polyamine. Le compose acide est choisi parmi 
Ci) les acides organiques dicarboxyiiquea, (ij.) les acides aliphatiques mono- 
et dicarboxyliques a double liaison <5 thy 1 Unique, (tii) les esters des acides 
prficiteB, de preference avec les alkanols inffirieura ayant de 1 a 6 a tomes de 
carbone, (iv) les melanges de ces composes. La polyamine est choisie parmi les 

20 polyalcoylene-polyaminea bis primaires mono- ou diaecondaires. 0 a 40 moles X 
de cette polyamine peuvent etre remplacees par une amine bis primaire de prefe- 
rence, 1 1 ethylenediamine ou par une amine bis-secondaire de preference la pipe- 
razine et 0 a 20 moles % peuvent etre remplacees par l'hexamethylenediamine. La 
reticulation est r^alisSe au moyen d f un agent reticulant (B) choisi parmi les 

25 epihalohydrines, lea diepoxydea, les dianhydrides, les anhydrides non satures, 
les derives bis lnsatures ; la reticulation est caracterisee par le fait qu'elle 
est realisee au moyen de 0,025 a 0,35 mole d'agent reticulant par groupement 
amine du polyamino-polyamide (A) et generalement de 0,025 a moins de 0,2 et 
en particulier de 0,025 a moins de 0,1 mole d'agent reticulant par groupement 

30 amine du polyamino-polyamide (A) ; 

Dans la compoaition selon 1' invention le polymere reticule presente 
1' ensemble des caracterlstiquea suivantes : 

(1) il est parfaitement soluble dans I'eau a 10% sans formation de gel ; 

(2) la viscosite d'une solution a 10£ dans I'eau a 25 °C est superieure a 3 cen- 
35 tipoises et habituellement comprise entre 3 et 200 et plus specialement elle 

est egale ou superieure a 20 centipoises et inferieure a 50 centipoises ; 

(3) il ne comporte pas de groupement r6actif et en particulier il n'a pas de 
propriete alcoylante et 11 est chimiquement stable. 

Les acides utilisables pour la preparation des polyamino -poly amides 
40 (A) sont choisis parmi : 
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-les acides organiques dlcarboxyliques saturfis ayant de 5 a 10 a tomes de car- 
bone, par exemple les actdes adipique, triraethyl-2,2 ,4 *L -2, A, 4 adipique, l^,- 
phtaliques, les acides aliphatiques mono- et dlcarboxyliques a double liaisen 
ethyienique, par exemple les acides acrylique, methacrylique, itaconique. 

Parmi les acides pr^feres figurent l'acide adipique et les composes 
d f addition d'une alcoylenediamine avec des acides insatures tels que des 
acides acrylique, methacrylique, itaconique. 

L'acide adipique eat particular ement prSfere\ 

On peut egalement utiliser les esters des acides ci-dessus cites. 
II est egalement possible d'utiliser des melanges de deux ou plusieurs acides 
carboxyliques ou de leurs esters, 

Les. polyamines utilisables pour la preparation des polyamino-polyami- 
_ des (A) sont choisis pared les polyalcoylene-polyamines bis primaires mono- 

ou disecondaires, par exemple la diethylene triamine, la dipropylene triamine, 
15 la triethylene t^tr amine et leurs melanges. 

La polycondetisation est rea Usee par des procedes connus, par melan- 
ge des rSactifs, puis chauffage entre 80° et 250°C, et de preference entre 100 
et 180°C pendant U8 heures selon les reactifs utilises. Apres un chauffage 
a reflux total pendant 1/2 heure k 1 heure, on eiimine l^eau on I'alcool forme 
20 au coura de la polycondenaation, d'abord a pression ordinaire puis sous pressic, 
reduite. 

Les reactions ont lieu sous un courant d 1 azote pour eviter les colo- 
• rations trop importantes et faciliter 1* elimination des substances volatiles. 

En effectuant la reaction on utilise de preference une quantite d'a- 
25 cide dica'rboxylique et d'amines en proportions equimol ecu la ires par rapport au> 
groupements amines primaires des poly-alcoylene-poly amines. 

Selon un mode de preparation prefexe on effectue la polycondensatiou 
de la polyalcoylene-polyaraine choisie de preference partai la diethylene tria- 
mine, la triethylene tetramine, la dipropylene triamine et leurs melanges, 
30 soit (i) sur un diacide carboxylique de preference l'acide adipique ou son ester 
dimetbylique, soit (ii) sur le produit lntermedlaire d'addition d'une molecule 
d 1 ethy lenediamine et de deux molecules d 1 ester methyl ique d'un a cide ethyl en i- 
queraent non sature tel que I'acrylate, le metha cry late ou l ! itaconate de 
me thy le . 

35 Les reactions d ! addition de l 1 ethyl enedia mine sur les esters insature? 

sont realisees par melange des reactifs entre 5° et 80 o C, et les reactions de 
poly condensation par chauffage pendant 30 a 60 minutes a reflux, puis avec 
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elimination de l'alcool methylique a 120-150°C, ou de l'eau a 140-175 Q C, d'a-. 
bord a press ion ordinaire puis sous un vide partiel de IS ism de me r cure. 

Les polyamino-polyamides (A) ainsi obtenuea ont une viscosity dans 
l'eau a 10% et a 25°C inferieure a 3 centipoises. 
5 La constitution des polyamino-polyamides prefer€s (A) peut 6tre 

representee par la for mule g^nerale (I) 

-£bc - R - CO - Z ^- (I) 

ou R repr^sente un radical bivalent qui derive de l'acide utilise ou du pro- 
10 duit d'addition de l'acide avec 1 ? amine bis -prima ire ou bis-secondaire. 

Parmi les significations pr€f€ree8 de R on peut citer les suivantes 



-<D-<- 



(ch 2 ) 4 - 



15 - CH 2 - CH 2 - w CH^ - CH 2 - NH - CH^ - CH^ - 

- CH - CH^ - NH - CH^ - CH 2 - NH - CH^ - - 
1^3 CH 3 



- CH - CH* yS C11 2 " 05 " 

20 . CH 2 - C ' \C - CH 2 



Ces radicaux derivent respectivement de l'acide t6r£phtalique , de 
l'acide adipique, du produit d'addition de I'ethylenedianine sur lea acides 
a cry li que, methacrylique et itaconique ou leurs esters* 
25 Z.repreaente : 

1) dans lea proportions de 60 a 100 no les Z, le radical 



- NH 



((ch 2 ) x - m ^ a (ii>- 



oii x ■ 2 et n ■ 2 ou 3 ou bien 
x - 3 et n ° 2 

30 ce radical derivant de la diethyl ene triamine, de la triethylene tetramine ou 
de*la dipropylene triamine ; 

2) dans les proportions de 0 a. 40 mole % le radical (II) ci-dessus, 
dans lequel x = 2 et n ° 1 et qui derive de 1 1 ethylenediamine , ou le radical 



*\5 



^N- derivant de la pi per a tine ; 
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3). dans les proportions de 0 a 20 moles % le radical 
• . - NH - (CH 2 ) 6 - NH - dertvant de 1 , hexam6thylenediamine. 

Les polyamino-polyamides ainsi obtenus sont ensuite r£ticule*s par 
addition d'un agent reticulant. On utilise comae agent reticular* un compost 
5 bifonctionnel choisi parmi (a) les epihalohydrines , par exemple 1 'e*pichlorhydri- 
ne ; (b) les diepoxydes par exemple le diglycidy lather, le N,N'-bis Spoxy 
propyl pip£razine ; (c) les dianhydrides, par exemple le dianhydride de l'aci- 
de butane tStracarboxylique, le dianhydride de l'acide pyromellitique ; (d) les 
derives bis insatures, par exemple la divinylsulfone, le methylene bis acrylami- 
10 de. 

Un agent reticulant d 'utilisation avantageuse est 1 'epichlorhydrine, 
D'autres agents r£ticulants prefers sont la divinylsulfone, le methylene bis 
acrylamide, le diglycidyiether et la N,N r -bis_ Spoxy .propyl piperazine. 

.Ces agents r£ticulants donnent naissance respectivement aux radicaux 
15 suivants : 



20 



25 



30 



-CH 2 


- CHOH 


- CH 2 - 


- CH 2 


- CH 2 - 


f - CH, 

1 ' 


- CH 2 


- CH 2 - 


CONH - 


- CH 2 


- CHOH 


- CH 2 - 


- CH 2 


- CHOH 


- CH 2 - 



0 - CH 2 - CHOH - CH, 



f 2 



- CH 2 - CHOH - CH 2 - 

Lea reactions da reticulation sont realises entre 20°C et 90°C, a 
partir de solutions aqueuses de 20 a 30Z de polyaminp-polyamtde auxquelles oa 
ajxmte V agent ret iculant par tres petites fractions jusqu'a obtenir un accrois- 
semerrt important de la viscosite mats* sans toutefbis atteindre le gel qui ne 
se solubiliserait plus dans l'eau. La concentration est alors rapidement a jus- 
tee a 10% par addition d'eau et le milieu .r^actionnel eventuellement refroidi. 

Selon une caractfiristique essentielle de 1 'invention, on emploie pour 
la rfiticulation des polymeres poly amino -poly amides de Q025 a 0^ tnoled'agent reticu- 
lant par groupement amine de polyamino-polyamide. Une categorie interessante de 
ces polyrae.res reticules est obtenue en utiliaant de 0,025 a moins de 0,2 
mole d'agent reticulant par groupement amine du polyamino-polyamide. Une autre 
categoric avantageuse de polymeres reticules est obtenue en utilisant de 0,025 
35 . a moins de 0,1 mole d'agent reticulant par groupement amine du polyamino- 
polyamide. 

: Les proportions de reticulant a ut|,l£ser, qui varient selon la nature 
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du polyamino-polyamide et du reticularis, peuvent §tre dttermineea facilement 
en ajoutant I'agent reticulant dtsire a une solution aqueuse du polyamino-poly- 
amide jusqu'a ce que la viscosite* d'une solution a 10% soit, a 25 °C, comprise 
entre 3 centipolses et l'ttat de gel tout en conservant une solubility parfaite 
dans l'eau. 

Le depassement des proportions de reticulant ci-dessus lndiquees 
entralne la formation d'un gel non diluable a. l'eau, par suite d'une reticu- 
lation trop itnportante. En augmentant encore la quantity de rtticulant on 
obtlent a nouveau des polymeres qui sont solubles dans l'eau mala prtsentent 
un caractere tvolutif en fonction du temps et de la temperature. Ce caractere 
tvolutif est dfl a la presence dans le polymere rtticule* de substituanta rtac- 
tifs vis-a-vis de groupements nucltophiles. Quand on utilise comme agent rtti- 
culant 1 'tpichlorhydrine en des quantity's proches des proportions stoechiomt- 
triques, lea substituants rtactifs sont constitute principalement par des 
cycles azttidinium. 




OH 

Lea polymeres rtti'cults obtenus a partir de polyamino-polyamide a 
connus dans la technique et utilises dans des compositions pour les cheveux 
r en ferment des groupements r tact if 8 et de ce fait se cons er vent mal. 

Les polymeres r£tlcul£s selon la present e invention se conservent 
bien et sont compatibles avec les tensio-actif 8 anion! que a tout en assurant 
un bon dtmfilage des cheveux humides. Cette compatibility avec les tenslo- 
actifs anioniquea peut encore fitre ameliorte par a 1 coy la t ion des groupements 
amines seconds ires des polyamino-amides rtticults. L'alcoylation augmente la 
solubility dans l'eau des polyamino-amides rtticules, en presence de tensio- 
actif 8 anioniques. 

On peut utiliser comme agent alcoylant : 

1) un epoxyde, par exemple le glycldol, l 1 oxyde d' Ethylene, l'oxyde de propyl- 
ene ; 

2) un compost a double liaison tthyltnique, par exemple 1'acrylamide, I'acide 
acrylique ; 

3) I'acide chloracetique ; 

4) une alkane* su.ltone* par exemple la propane suit one ou la butane suit one. 

L'alcoylation des polyamino-amides rtticulta est realiste en solution 
aqueuse, a la concentration de 10 a 307.,. a une temperature comprise entre 10 
et 95'°C. Le taux d'alcoylation par rapport a la basicity totale a'?a^t.va-dire le 
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remote de moles d 'agent aicoylant fix4 par rapport au nombre total de group- 
ments amine varie de 0 a 807.. L'indice de baalclte du polymere exprime en meq/g 
indtque le nombre total de milliequtvalents d ' azote basique par gramme. 

Les polymeres rfiticules aelon l'tnvention peuvent «tre utilises dans 
differentee compositions cosmgtiquea pour cheveux, pour .le traitement des 
cheveux normaux.et plus particulierement des cheveux sensibillses. Us peuvent 
aaasi fitre utilises a des concentrations de 0,1 a 57., de preference de 0,2 a 
2,57. et avantageusement de 0,3 a 1,3% dans des compositions cosmetiques pour 
cheveux et plus particulierement dana des compositions de shampooing, tel 
que. shampooing anioniqua, cationique, non-ioaique, anphotere ou zwltterlonique, 
de shampooing colorant, de teinture, de gel coiffant, de lotion colffante, de 
lotion pour "brushing", d* lotion de ailse en pits, de lotion rincee (rinse), de 
lotion renforcatrice de mlse en plis non rincee, dans des compositions restruc- 
ttirantes, dans des compositions cosattiques plus specif iques telles que les 
compositions antipelllculaires, antisel>orrh«iques. 

On entend par lotion rincee, une lotion qu' on applique apres le 
shampooing pour obtenir un effet de "conditlonnement des cheveux" et que I 'on 
rince apres. un temps de pause. 

. On entend par "lotion pour brushing" pu lotion de mlse en forme, 
une Ictlon appllquee apres le shampooing et qui favoriae la mlse en forme de 
ia chevelure, cette mlse en forme Stant effectuee sur cheveux mouilies a 1 'ai- 
de d'une brosse, pendant le sechage des cheveux a l'alde d'un s«choir a main. 
Cette technique coavieat pour lea cheveux relativement courts. 

On entend par- lotion renforgetrice de mlse en pita -non rincee, une 
lotion appliquee apres shampooing et avant la mite en pile, qui n'.st paa 
rincee et qui facilite la mise en pile et ameliore se forme et sa duree. 

On entend par lotion restructurenee una lotion qui contient des 
pfodults. renforcant la chatne keratlnlque dea cheveux. A cette clean de 
prodults appartlennent le, derives m<thylol#s tels que ceux decrlta dans les 
brevets francala N» 1.527.085 et 1.519.979 de la deaanderesse. 

Cea agents restructurants sont en general, utilises en comb in. i a on 
avec des composes catloniques qui facilitent le demelage des cheveux a l'fitat 
huniide male pr«eentent 1" inconvenient de donner aux cheveux un aspect poisseux 
a l'ttat sec. 

Les compositions cosmetiques pour cheveux contenant un polymere 
reticuU selon L ' invention peuvent avoir un pH compris entre 2 et 11 et de- 
?r5f4rence entre 3 et 8. 

Elles peuvent se presenter sous les diverses formes habituelles, c'est- 
'i-dire : solutions aqueuses ou hydros Icooliques, gels* cremes, dispersions 
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ou sous 'forme d'a£rosols. 

Elles peuvent contenir en plus du pplymexe r£ticul€ tous les compo- 
sants utilises dans les compositions pour cheveux, notamment des agents de 
surface anioniques, cationiques, amphoteres, zvitterloniques ou non-ioniques, 
synergistes, stabllisants , gpaississants , fimulsionnants , adoucissants , agents 
de conservation, colorants, parfums, etc. Ces compositions peuvent 6galeraent 
comporter d'autres resines cosmgtiques, en particulier non-ioniques, cationi- 
ques ou anioniques. 

L' association des condltionneurs de la pr£sente invention avec les 
agents de surface non-ioniques four nit des sharapooings particulierement int6- 
ressants notamment pour le d6m61age plus facile des cheveux. 

Par mi les polymeres ou re* sines cosm€tiques pr€fer€s pouvant fitre 
utilises en combinaiaon avec les poly meres r£ticul£s on peutciter les 
copolymeres acide crotonique 107. -a estate de vinyle 90% d'un poids mo 16 cu la ire 
de 10.000 a 70.000, le copolymer e vinylpyrrolidone (VP) -acetate de vinyle (AV) 
ayant un poids molSculaire de 30.000 a 360.000, le rapport VP:AV Stant compris 
entre 30:70 et 70:30, les copolymer es de polyvinylpyrrolidone quaternaires 
ayant un poids molSculaire de l'ordre de 1.000.00O, eel par exemple que le 
polymere vendu sous la marque "GAFQUAT. 755" par G A F Corporation, les poly me- 
res cationiques resultant de la condensation de la piperazine ou de ses d6rl- 
v&s (1) sur des composes bifonctionnels tela que des dlhalog£nures d'alcoyles 
ou d'alcoyl-aryles , des bts-^poxydes , des eplhalohydrines , dea derives bis 
lnsatures et/bu (2) sur une amine prima ire dont les deux'atomes d'hydrogene 
peuvent fitre substitue's -et qui ae comporte comme un compost bifonctionnei ; 
(3) a la fols sur une gpihalohydrine et sur une amine hydroxy le*e telle que la 
diglycolamlne, la 2 -amino 2 -methyl 1 , 3-propanediol ou sur un amino acide tel que 
le glycocolle. 

Par mi les agents de surface pouvant fitre utilises en combinaison avec 
lea poly meres r~6ticulea on peut citer (a) les agents de surface anioniques 
tela que les eels alcallns ou cfalcanolamines des alcanes sulfonates, alcoyl 
sulfates et alcoylether sulfates et leurs produits de condensation avec I'oxyde 
d 1 Ethylene par exemple le lauryl et le myrlstyl fither sulfate de sodium ou de 
triSthanol amine, le semi -ester sulfosucclnate disodique d'alcanolamides, 
(b) les agents de surface non-ioniques tels que (i) les produits de condensa- 
tion d'un monoalcool, d'un ot-d±ol ou d'un alkylphenol avec le glycidol par 
exemple les composeV de formule R-CHOH^CH 2 -0-/"CH 2 -CHOH-GH 2 -0? n H dans laqueile 
R d£slgne un radical aliphatique, cycloaliphatique ou arylaliphatique ayant de 
7 a 21 a tomes de carbone et leurs melanges, les chalnes aliphatiques pouvant 
comporter des groupements 6ther, thioSther et hydroxyme'thylene et l^n ^10 ; 
(ii) les composes de. formule KO /C^O (CH 2 0H)? n H * 
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dans laquelte R design* un radical a.lkyle, alkenyle ou alkylaryle et n 10 ; 
Cc) les agents de surface cationiques tels que (i) le chlorure de dimethyl 
hydroxymethyl cetyl ammonium ou (ii) le bromure de tetradecyl trioethylammonium; 
(d) les agents de surface araphoteres tels que les derives carboxyliques de 
1' imidazole. 

Les compositions cosraStiques pour cheveux selon i 'invention devant 
etre appliquees sur les cheveux sensibilises renferment avantageusement un 
electrolyte. La presence de 1 'electrolyte dans la composition rSduit ou suppri- 
me la tendance qu'ont les cheveux sensibilises a fixer durablement les poly- 
meres. On utilise corame electrolytes des sels alcalins ou alcalino-terreux de- 
cides mineraux ou organiques, solubles dans 1'eau et de preference les chloru- 
res et acetates de sodium, de potassium, d 'ammonium et de calcium. La quantite 
d' electrolyte n'est pas critique. Bile est de preference comprise entre 0,01 a 
57. et avantageusement de 0,4 a 3Z du poids total de la composition. Le rapport 
15 electrolyte rpolymere est. compris entre 0:1 et 1,5:1. 

Les polymeres polyamino -amides (I) reticules avec les agents reticu- 
lants cl-dessus indiques et alcoyles avec un agent alcoylant choisi par mi 
I'acrylamide et le glycidol sont des composes nouveaux. 

Lors de 1 'aicoylation d'un polymere polyamtno-amide reticule^ avec 
I'acrylamide de formule GH 2 =CH-C0NH 2 ce dernier * se condense sur les groupemenL* 
amine, pritnaire et/ou secondaire en dormant des chalnes de formule 

-N-CH 2 -CH 2 -CONH 2 ; 
le glycidol dans les memes conditions conduit a des chalnes de formule 

-N-CH 2 -CH0H-CH 2 0H. 
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EXEMPLE I 

Polycondensation de l'acide adipique et de la diethylene triamine. 

La constitution du polymere obtenu peut fitre caract£ris€e par le 
motif suivant 



[ 



OC - CCH^ - CONH - (CH 2 - CH 2 - NH) 2 J* 



A 619 g (6 moles) de diethylene triamine, on ajoute, sous agitation 
et en atmosphere d ! azote, en 15 minutes, 876 g (6 moles) d'acide adipique. On 
chauffe ensuite le melange r^actionnel a 145-150°C, temperature a laquelle on 
10 note une condensation d'eau. On maintient au reflux pendant 45 minutes puis 
on eiimine l'eau par distillation a pression ordinaire pendant 2 heures, puis 
sous pression reduite (15 mm de Hg) pendant 1_ heure. La temperature de chauf - 
fage augmente progressivement jusqu'a 170*C. - 

Le produit a in si obtenu est could a chaud. II se present e, apres 
15 refroidissement, sous la forme d'une rdsine dure et casaante. Elle eat trana- 
parente de couleur jaune-vert et se solubilise completement dans l'eau, 

EXEMPLE la 

Reticulation du polymere obtenu selon 1 'exemple I avec 1 'epichlorhydrine. 

A 200 g de r£sine, obtenue selon le precede decrit dans 1' exemple I, 
20 diseous dans 800 g d'eau, on ajoute, sous agitation, 9 g d 1 epichlorhydrine. 
On chauffe le melange Jusqu'a 90°C, puis on ajoute par tres petites fractions 
et a dea intervalles de 5 & 10 minutes, 1,8 g d'epichlorhydrine jusqu'a l'ob- 
tention d'une viacoaite superieure a 50 centipoises a 65°C. 

La solution est alors dilute immedlatement a une concentration de 10% 
25 d'extrait sec par addition de 1098 g d'eau. 

La vis cos it e apparent e mesurde apres 24 heures et a 25°C est de 31 
centipoises au gradient de vitesse de 26,3 see"* . 

La quantite de reticulant utilis^e eat de 11 moles d'epichlorhydrine 
pour 100 groupements d' amine. 
30 EXEMPLE lb 

Reticulation du polymere obtenu selon 1* exemple I avec la methylene bis acry- 
lamide. 

A 70 g de resine preparee selon le precede deer it dans 1 'exemple I 
et dl880ua dans 280 g d'eau on ajoute, a la temperature ambiante et :soua agi- 
35 tation, 7 g de methylene bis acrylamide, puis on chauffe le melange a 80-90°C. 
Apres 1 heure de chauffage on observe un accroisaement important de la viscoai- 
ter Le melange est alors dilue a. 10% d'extrait sec par addition de 413 g d'eau. 

On obtient une aolution limpide ayant une viscosite apparente de 32 
centipoises, mesuree apres 24 heures a 25 °C et sous un gradient de vitesse de 
40 26,3 sec " l . 
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La quantity de reticulant utilisee est de 12,1 moles de methylene 
• bis acrylaarf.de par 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE Ie 

Reticulation du polymere obtenu selon l'exemple I avec la N : N -bis .epoxy 
propyl piserazine: 

a 20 g de polymere prepare salon le precede demerit dans 1 'example I 
et dissous dana 80 g d'eau, on ajoute, a temperature ordinaire et sous agitation, 
1,50 g de N,N'-bis-epoxy propyl pipeline, puis on chauffe le melange a 70-80'C.' 
Apres 15 minutes de chauffage on obtient un gel qu'on dilue immediatement a 
107. d'extrait sec par addition de 113,5 g d'eau. 

On obtient une. solution limpide ayant une viscosite" de 32 centipoi- 
ses mesur^e apres 24 heures a 25»C et sous un gradient de vitesse de 26,3 
. SeC "~ LS ? ua » tlt6 de reticulant utilised est de 7,3 moles- de h,n' -bis - 
Spoxy propyl piperazine pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPTS Id 

Reticulation du polymere obtenu selon l'exemple I par la divinyl sulfone. • 
A 20 g de polymere prepare" selon l'exemple I et dissous dans 80 g 
d'eau on ajoute, goutte a goutte, a temperature ambiante, jusqu'a obtenir un 
debut de salification,. 1,7 g de divinyl sulfone. On dilue. alors rapidement 
avec 100 ml d'eau. 

La viacosite apparente d 'una solution a 101, mesuree apres 24 heures, 
a 25'C et au gradient de vitesse de 26,3 sec.* 1 est de 27 centipoises. 

La quantite de reticulant utilisee est de 13,9 moles de divinyl 
sulfone pour 100 groupementa amine du polyamino-poiyamid*. 

EXEMPTS II 

Polycoadensation de l'acide adipique et du melange difithylene triamine-pipera- 
zine. 

La constitution du polymere prepare peut fitre representee par lea 
deux motifs ci-apres repattia statistiquement dans les proportions de 2:1. 
r/~0C - (CH 2 ) 4 - COHH - (CH 2 - CHj - NH> 2 J 

- [OC - (CH 2 ) 4 - CO 

Le melange de 438 g (3 moles) d'acide adipique et de 86 g (1 mole) 
de p'iperazine est chauffe, sous agitation, et en atmosphere d 'azote pendant 
2 heures a 120-135°C. On ajoute ensuite, a cette temperature et en l'ee|>ace 
de 90 minutes, 206 g (2 males) de diethyiene triamine. On distille l'eau - 
formee pendant 1 heure a 140-170' C a. presaion ordinaire, puis 1 heure a 170- 
175*C sous 15 ami de Hg. 

Le produit ainsi obtenu se presents sous la forme d'une resine 
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dure, cai sar.te . sransearente et de couleur jaune-vert. 

Reticulation du polymer e obtenu selon i f exemple II avec de 1 'gpichlorhydrine. 

A 2CO g de rSsine, obtenue selon l'exemple II et dissoute dans 800 g 
d'eau, on ajoute, sous agitation, 9 g d'Spichlorhydrine a temperature ordinai- 
re. On chauffe ensuite le melange a 90° C et on ajoute encore 1,1 g d'6pichlo- 
rhydrine par pet i tes fractions a 5 ou lO minutes d'iutervalle, jusqu'a 
obtenir une viscosite* de 50 centipoises. 

La solution est alors rapidetcent dilute avec 1091 g d'eau pour 
obtenir une concentration de 10%. 

La solution ainai obtenue est limpide et sa viscosity, mesurge 
apres 24 heures a 25°C, et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 2, est de 52 
. __ centipoises. _ _ _ . . - - 

La quantite* de rdticulant utilised est de 13,2 moles d'£pichlorhydri- 
15 ne pour 100 groupements amine du polyamino-poly amide. 

EXSMFLE III 

Polycondensation de 1'acide adipique et de la trie*thylene tgtramine. 

La- constitution du polymere prepare* dans cet exemple peut fitre 
representee par le motif : 

-£ OC - CCH 2 > 4 - CONH - (CH 2 - CH 2 - NH> 3 j- 



20 



A 292 g ( 2 moles) de triSthylene tStramine, on ajoute, sous 
atmosphere d'azote. en I'espaca de 20 minutes, 292 g (2'atbles) d'acide adipi- 
que, par petit es fractions et sous agitation* On cbauffe ensuite le melange 
£5 au reflux total a 145°C pendant 1 heure. On ^limine l f eau forme** par distil- 
lation a la presslon ordinaire pendant 3 heures et sous press ion reduite de 
15 mm de mercure pendant 1 heure en &levant progressivement la temperature - 
jusqu'a 170-175°C. 

On obtient ainsi une resine trans parente de couleur jaune,dont une solu 
30 tion a lOt presence une viscosite", a 25°C, inferieure a 2 centipoises. 

EXEMPLE Ilia 

Reticulation du polymere obtenu selon l 1 exemple III avec 1 'gpichlorhydrine. 

A 200 g de solution aqueuae a 201 de polymere obtenu suivant le 
procfide* demerit dans l'exemple III, on ajoute, rapidement et sous agitation, 
35 1,8 g d ! €pichlorhydrine et on chauffe le melange a 90-95°C pendant 30 minutes. 
On ajoute ensuite, a la m6me temperature, tres lentement, 0,4 g d 1 Spichlorhy- 
drine jusqu'a I'obtention d'une viscosity super ieure a 50 centipoises, mesuree 
a 65°C. 

La solution est alors dilute imm£diatement a une concentration de 
40 107. d'extrait sec, par addition de 220 g d'eau. La solution obtenue est limpide. 
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•5* viscosity a 25°C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 est de 24 centi- 
poises. 

La quantity totale d'e*pichlorhydrine ajoutSe est de 0,0242 mole, 
ce qui correspond a 7,8 moles de rSticulant pour 100 groupements amine du 
polyamino-polyamide. 

EXEMPIE IHb ■ 

Reticulation du polymere obtenu selon 1'exemple III avec le methylene -bis- 
acrylamide. 

A 100 g de solution aqueuse a 20* de polymere, obtenu suivant le 
process d6crit dans 1'exemple III, on ajoute 0,8 g de methylene-bis-acrylamide, 
puis on chauffe le melange a 70-80 a C pendant 25 minutes. On obtient alors un 
gel mou que l r on dilue immfidiatement k une concentration de 10£ d'extrait sec, 
par addition de 108 g d'eau. La solution obtenue est limpide. Sa viscosite, 
mesuree. apres 24 heures . a 25 °C et au gradient "de Vitesse de 26,3 sec" 1 est de 
15 43 cehtipoises. 

La quantity de methylene-bis-acrylamide ajoutee equivaut a 3,4 moles 
de rSticulant pour 100 groupements amine du polyamiao-polyamide. 

EXEMPIE IV 

Poly condensation du produit de reaction de 2 moles d'itaconate de methyle et 
20 de 1 mole cT* ethyl fenediamine avec la didthylene triamine. 

La constitution du polymere prepare" dans cet exemple peut fitre re- 
presents par le motif : 

- £ OC - CH - CH^ - ja - COHH - (CH 2 -CH 2 -NH^- 
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„N - CH 2 -CH 2 



Premier stade 

A 620 g (3,9 moles) d'itaconate de methyle, on ajoute, en l'espace 
d'une heure, sous agitation et en atmosphere d'azote, 118 g (1,95 mole) 
d 'Ethylene diamine en maintenant la temperature a 30*0. 

Apres una nuit, a la temperature ambiante, on chauffe a 80°C, pour 
eiiminer le methanol, d'abord a pression ordinaire, puis sous pression reduite 
de 15 mm de Hg. On note alors 1 'apparition d'un precipite\ On reprend le 
melange reactionnel avec 500 ml de benzene et on distille I'azeotrope methanol - 
benzene. 

On concentre et .on reprend le r£sidu avec de 1 'acetone. On obtient 
ainsi, avec un rendement de 827. le N,N'-ethylene-bis -,4-carboxylate de methyle 
2- pyr roll done! sous forme de poudre blanche ayant un point de fusion de 141- 
40 142 ft C et un indice de saponification de 6,3$ mi Hi equivalent/gramme. 
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Deuxieme atade 

A 198 g (0,63 mole) de diester ainsi obtenu, on ajoute, a temperature 
amblante, 65,5 g (0,63 mole) de diethyUne triamine et on distille le methanol 
form^ par chauffage a 120-130°C, d'abord a pression ordinaire pendant 90 minu- 
tes r puis sous pression rgduite de 15 mm de Hg pendant 30 minutes. 

On obtient ainsi une rdsine transparente , dure et cassante de 
couleur jaune-vert, parfaitement soluble dans l'eau. 

EXE MP IE IVa 

Reticulation du polymere obtenu selon l f exemple IV avec de 1 » Spichlorhydrine. 

A 200 g de rSsine dissous dans 800 g d f eau,on ajoute, sous agita- 
tion, 13 g d ! e>ichlorhydrine a la temperature arabiante. On chauffe le melange 
a 90°C et on ajoute encore, par petites fractions, a 5 ou 10 minutes d' inter - 
_ valle,-2-g d'epichlorhydrine, jusqu'a I'bbtention d'un debut de geiification. 
On dilue alors rapidement avec 1135 g d'eau froide pour ramener la solution 
15 h 107. d ! extrait sec, . 

On obtient ainsi une solution limpide, dont la viscosite, mesuree 
apres 24 heures a 25°C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 est de 49 cen- 
tipoises. 

La quantite d'epichlorhydrine utilisee correspond a .22' moles pour 
20 100 groupements amine du poly amino -poly amide. 

EXE MP IE IVb 

Reticulation du polymere obtenu selon I'exeraple IV avec le methylene-bis- 
acxylamide. 

A 50 g de polymere obtenw dans I'exemple IV et dissous dans 200 g 
d'eau, on ajoute, a la temperature ambiante et sous agitation, 1,5 g de 
methylene-bis-acrylamide, puis on chauffe le melange a 85-90°C, On ajoute en- 
suite, progressivement le rfiticulant jusqu'a obtenir une viscosity superieure 
a 50 centipoisea a 65 °C. On ram&he alors la concentration du melange a 10% 
d'extrait sec, par addition de 285. g d'eau. 

On obtient une solution limpide, ayant une viscosite de 54 centi- 
poises a 25°C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 . 

La quantite de methylene-bis-acrylamide ajoutee est de-3,9 g et elle 
correspond a 16 moles pour 100 groupements amine du polyaraino- poly amide. 

EXEMPLE V 

35 Polycondensation d'un melange de ,2 moles d'acrylate de methyle et de 1 mole 
d'ethylenediamine avec la diethylene triandne. 

La constitution du polymere prepare dans cet exemple peut fitre 
representee par le motif : 

-[oC-CHj-C^-NH-C^-C^ 
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A 2^C g '4 moles'; :J : 4 thy lire diamine s on ajoute, 3a l'espace £e 2 
hiurc5 ; a.. : .*r.£t tampersture comprise entre 10 3 C et 20°C, sous agitation et en 
ii a phere d 1 azote, 639 g (8 moi.es*) d'acryiate de methyle. Apres 1 heure 
d 'agitation a la temperature ambiante, on ajoute 413 g (4raoles) de dietihylene- 

5 triamine. On distille ensuite le methanol forme par chauf f age a 120-140 a C pen- 
dant 2 heures a la pression ordinaire et pendant 2 heure s sous une pression 
reduice de i5 ram de Hg. 

On obtient a in si une rfisine trans par ente de couleur jaune-orange, 
qui en solution i 1C7. d'extrait sec, present e une viscosite inffcrieure & 2 

10 centipoises. 

EXEMPLE Va - 

Reticulation au polymere 'obtenu selon l'exemple V avec 1'epichlorhydrine. 

_ A 200 g de polymere, obtenu suivant le procedede l'exemple 
dissous dans 300 g d r eau, on ajoute, sous agitation, a temperature ambiante, 
15 45 g d'epichlorhydririe. On chauf fe progressivement jusqu'a 90°C, puis on 

ajoute, par petites fractions, a 5 ou 10 minutes d'intervalle, 11 g d'fipi- * 
chlorhydrine jusqu'a 1* apparition d'un debut de geiification. On dilue alors 
rapidement ' la concentration a 10% d' ex trait sec, par addition de 1504 g 
d'eau ftoide. 

20 On obtient ainsi une solution litapide ayant une viscosite" de 

25 centipoises, mesuree apres 24 heures a 25°C et au gradient de vitesse de 
26,3 sec" 1 . 

SXEMPI& VI 

?oly condensation d'un melange de 2 moles de metha cry late die methyl e et de 
25 1 mole d f ethylene diamine avec la di Ethylene triamine. 

La constitution du polymere prepare dans cet exemple peut 6tre 
representee* par le motif : 

-£oC^CH - Cll z - NH - CH 2 - CH 0 - NH - CH 0 -CH-C0NH-(CH 2 -CH 2 -NH^1 

CH 

30 J 



A 180 g (3 moles) d' ethylene diamine, on ajoute * a la temperature 
ambiante, 600 g de methacrylate de methyle (6 moles). On abandonee le melange 
'pendant 3 jours, puis on chauf fe a 80°C pendant 3 heures. On ajoute ensuite 
309 z de diethylene triamine (3 moles) et on chauf fe a 120-125 °C pendant 
35 4 heures a la p r e s s ion ordinaire et pendant 90 minutes sous une pression 
reduite -de 15 mm de Hg. Le polycondensat ainsi obtenu se pr 6s ente sous la 
forme d'une resine de couleur vert-bronze. 

EXEMPLE Via 

7.3 Li ^lacier.. uclyaere cbtenu selon l'exemple VI avdc le -methylene -bis- . 
to scry 1 amide . 
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A 84,6 g de polymere prepare* suivant le proc£d£ de*crit dans l'exera- 

pLe VI tt dissous dans 338,4 g d'eau, on ajoute, a la temperature ambiante et 

sous agitation, 27,3 g de m6thylene-bis-crylamide. Le melange est ensuite 

chauffe* a 85-90°C pendant 15 minutes. On obtient alors un gel qui est dilue" 

5 iomgdiatetnent a une concentration de 10% d'extrait sec, par addition de 669 g 

d'eau. On obtient une solution limpide ayant, a 25°C et au gradient de vitesse 

de 26,3 sec " , une visco3ite* de 53 centipoiaes. 

La quantity de re*ticulant ajoutg correspond a 21,4 moles pour 100 

groupements amine du polyanri.no -poly amide. 

10 EXE MPLS VII 

Alcoylation a la propane sultone du polymere reticule" selon I'exemple la : 

A 3000 g de solution aqueuse a 10% de polyaminoaoide reticule" et prepar e* selon 
I'exemple la et ayant un indice de bssiclte\- 0,45 oeq/g (1 g de polymere ren- 
ferine 0,45 . 10 " 3 groupement ' amines} , on ajoute sous agitation* et atmos- 
phere d'asote, 113, 5g (0,93 mole) de propane sultone. On chauffe ensuite la masse 

15 reactionnelle a 60 °C, pendant 4 heures. On dilue avec 1020 g d'eau pour ramener 

la concentration a 10X d'extrait sec. La solution ainsi obtenue est de couleur 

jaune, et pre^ente a 25 °C une viscosity de 12,6 cps. 

EXEMPIE VIII 

Alcoylation au chlorac^tate de soude du polymere reticule* selon I'exemple la : 
20 A 2000 g de solution obtenue selon I'exemple la, on ajoute sous agitation et a 
temperature ambiante 70 g (0,6 mole) de chlorac£tate de soude, et on chauffe en- 
suite la ma sea rgactionnelle a 90°C, pendant 10 heures. On ajoute ensuite 270 g 
d'eau pour ramener la concentration a 10% d'extrait sec. On obtient ainsi une 
solution limpide, de couleur jaune paills et dont la viscoaite a 25°C est de 21cps. 
25 BXEMPIE IS 

Alcoylation au glycidol du polymere reticule" selon I'exemple la ; 
A 1000 g de solution a 10X de polymere cationique prepare* selon I'exemple la on 
ajoute en deux heures, sous agitation et a temperature ambiante, 27 g (0,36 mo- 
le) de glycidol. L' agitation est maintenue pendant 5 heures et on dilue ensuite 
30 avec 265 g d'eau pour ramener ia "concentration a 10^d'^xTrait~se"c. ~0n obtient 
ainsi une solution limpide, legerement coloree, et dont la viscosity mesuree a 
25°C, est de 13,8 cps, 

EXEMPLE X 

Alcoylation a, 1 'acrylamide du polymere reticule* selon I'exemple Ia : 
35 A 1000 g de solution aqueuse a 107* de poly a mi no amide prepare* suivant I'exemple 
la, on ajoute a temperature ambiante, en presence d'une trace de nitrite de 
sodium, 20 g (0,28 mole) d 1 acrylamide, Le milieu rgactionnel est ensuite chauffe 
10 heures, a 60°C. Par addition de 180 g d'eau, on obtient une solution limpide 
de polymere a 10% de matiere active et de viscosity figale a 11,2 cps a 25°C. 

COPY 
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EXEMPLES D 1 APPLICATION 
EXEMFLE A 1 



Shampooing anionique 

- Laurylsulfate de triethanolamine X5 g 

5 - Diethanolamides d'acides gras de coprah 3g 

- Polymer e prepare* seloa l'exemple la 1>5 g 

- Eau q. s;p. 100 g 

pH = 7 



On applique environ 10 cm de cette solution sur une chevelure 
10 prealablement mouiliee. On masse legerement. On rince a I'eau et on effectue 
une deuxieme application. On masse energiquement pour obtenir une mousse 
abondante, on laisse pauser une minute pour assurer la fixation du polymere 
sur les cheveux puis on rince, - 

On constate une grande facility de demfilage des cbeveux mouilies 
15 (le p eigne glisse faci lenient dans les cheveux), le cheveu est tres deux, 

souple, malleable, la mise en plis se monte avec une grande facility. Apres 
sechage et Icra du coif f age des cheveux sees, on constate egalement une 



facility de demelage. Les cheveux sont nerveux et disciplines. 

EXEMFLE A 2 

20 Shampooing anionique 

- Semi -ester sulf osuccinate disodique d'alcanolamide modifie. . 15 g 
(commercialism sous la marque "Monomate DHL 50" 

- Lauryiether sulfate de sodium condense avec 2, 2 moles 

d'oxyde d'ethyl&ne , 15 g 

25 - Polymere prepare selon L'exemple la 1 g 

-Eau.q.s,p 100 g 

pH '7,8 

EXEMFLE A 3 

Shampooing anionique 

- Lauryiether sulfate de sodium condense avec 2,2 moles d'oxyde 

30 d r ethylene * 12 g 

- Diethanolamides d'acides gras de coprah 4 g 

- Polymere selon l'exemple Va 1,5 g 

- Copolymeres de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant un 
poids moiecularre de 1'ordre de 1.000.000, commercialise 

sous la marque "GAFQUAT 755 M par General Aniline and Film Corp. 0,3 g 

35 - Eau q.s.p 100 g 

pH-7,5 



COPY 
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EXEMPLE A 4 

Shampooing anion! que 

- Hyristyl £ther sulfate de sodium condense avec 2, 5 moles 

d f oxyde d f Ethylene ' 5 g 

- Lauryl 6ther sulfate de sodium condense 1 avec 2,2 moles 

5 d 1 oxyde d ! Ethylene % 1 g 

t 

- Polymere selon l'exemple IVa 1 g 

- Eau q. 8.p 100 g 

pH = 8 

EXEMPLE A 5 

10 Shampooing ariionlque 

- Lauryl sulfate, de tri6thanolamine 10 g 

- Monodthanolamides d'acides gras_de qoprah ........ .... ... . .-. \- - - 1,5 g 

- Hydrolysat de prolines derives du collagene a 80 % de 

ma ti fere s actives, commercialism sous la marque "HYBROPO 220" 

par STEPAN Chemicals 5 g 

15 - Polymere selon l'exemple Ila 2 g 

-Eauq.s.p ; 100 g 

pH = 4 



L ! action des shampooings A 2 a A 4 est similaire a eel la du 
shampooing A 1. Le shampooing A 5 am£liore en outre l'gtat des cheveux abimes 
20 en donnant plus de resistance aux fibres et plus de dttrete* aux cheveux. 



EXEMPLE A 6 

Shampooing ncn-ionique 

. r-cboh-c^-o-tTch^choh-ch^-o^ 5 H . 14 g 

R » melange de ra die aux nonyle >a dod€cyle 

25 - Polymere selon l'exemple la 2,5 g 

- Acide lactique q.s.p. .... pH = 5 

- Eau q.s.p 100 g 

EXEMPLE A 7 

Shampooing ncn-ionique 

30 R-CHOH-CI^-O CH^CHOH-C^-O J- 3 5 R & .= jionjiU X .dQdelcy.le 12 g 

- Chlorure de dimfithyl hydroxy *6thyl cStyl ammonium. 1,5 g - 

- Polymere prepare* selon l'exemple la . . 1,5 g 

- Copolymeres de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant un 0,2 g 
poids moleculaire del'ordre de 1.000.000 commercialisms 

sous la marque "GAFQUAT 755" par GENERAL ANIL IN and FHli Corp. 

35 -Acide lactique q.s.p. ... pH 3 

- Eau q. B.p . . 100 g 
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EXEMPLE A 8 
Shampooing non-ionique - 

R-CHOH-CH^O ZTCH -CHOH-CH 2 -O^L 3 5 H . 5 g 

R = melange de radicaux nonyle a dodecyle 
5 - Chlorure de dimethyl hydroxy€thyl ce*tyl ammonium. *. 1 g 

" C 12 H 25 ° < C Vf "° H H 5g 

CR^OH 

- Polymere de I'exemple Va .- . . 3 g 

-Acide lactique q.s.p pH 5 

10 - Eau q.S;p. r . 100 g 

EXEMTLE A 9 

Shampooing non-ionique 
; -Alcool laurique oxy€thyien6 avec 12 moles d'oxyde d'gthyl&ne ' 7 g 

- Difithanolamide laurique . . 3 g 

15 - Polymere aulvant l'exempla la ■ m - ^ 0 ,5 g 

- Polymere aulvant I'exemple Ha ■ 0,8 g 

- Acide lactique q.a.p.. . . pH 4,5 

-Eau q.a.p J 100 g 

. EXEHPLE A 10 

20 Shampooing non-ionique 

- Alcool laurique oxy£thylene avec 12 moles d , oxyde d f ethylene 6 g 
7 " ^ CT 2 -f-OjUH . 4g 

CH^OH " "* . 

- Diethanolamide laurique ^ 1,5 g 

25 - Polymere selon I'exemple IV a ; . ,7 m . m9m 2 g 

^ Acide lactique q.a.p. pH 3 

-Eauq.e.p... ; # _ 100 g 

Lea shampooing non-ioniquca dea exemplea A6 - A 10 a 'appliquent 
comae lea shampooing* anloniquea dea exemplea Al - A5. On conatate une trea 
30 grande facility de demelage dea cheveux mouillea et dea cheveux sees. La 

demelage eat excellent et lea cheveux cons erven t de la soup lease et une grande 
leg&rete. La chevelure a du volume et la mlae en plia se monte facilement 

EXEMPLE A 11 

Renforcateur de aiae en plia, 
35 On prepare la lotion suivante : 

- Copblymere acetate de vinyl e/ acide crotonique 90/10 

P.M. fpcids aoieculaire) =* 10.|KX) 2,5 g 

- Polym&re. selon I'exemple la 0) 3 g 

- 2-anino 2-methyl prcpane fc; 3-aUoL q.s.p. 'pH 7 
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- Ethanol q.s.p. 50° 

- Colorant ^* 



0,01 g 



- Parfum Q 2 g 

- Eau q.s.p 100 ttl 

5 

EXEMPLE A 12 
Renforcateur de mise ea plis pour cheveux gras 
On prepare la lotion sulvante : 

- Polymer e selon I'exemple la . 0 ,3 g 

- Copolymere acetate de vinyl/acide crotonlquc 90/10 

10 P.M. - 50.000 2,5 g 

- Copoljas&re polyvinylpyrrolidone /acetate de vinyle 60/40 0,5 g 

ayant une viscosity de 3,3 cps (tnesurSe a 25°C en solution * 

a 5 X dana 1* Ethanol) 

- 2 -amino 2 -methyl propane 1,3 -did 1 q.s.p. pH 7 

- Ethanol ...q.s.p. 50° 

15 - Colorant Q Q % g 

- P * rfu " . 0,2 g 

- S-carboxyme , thylcyst6ine (antiseborrhe^que) 0,7 g 

-Eau q.s.p.. 100 ml 

Lea lotions des exemples All et A12 s'appliquent sux cheveux 
20 mouille> et ess or 6s apres shampooing et avant enroulage de la mise en plis. 

On constate sur cheveux mouilles une facility de demeiage. Apres 
enroulage de la mise en plis, on constate que lea cheveux sont plus nerveux, 
plus doux et legereaent plus brillants. La tenue de la mise en plis est 
considerablement prolonged. 
25 EXEMPLE A 13 

Lotion pour "brushing" (mise en forme) 

On prepare la lotion sulvante : 

- Polymere selon l'exemple la 0>5 g 

^Ethanol q.s.p.... 50° 

30 - Colorant ; 0>01 g 

- parfua --; • 0,2 g 

- Eau q.s.p 100 ^ 

On applique cette lotion sur cheveux mouilles et essores apres 
shampooing. On met en forme la chevelure a l'aide d'une brosse tout en 
35 sechant les cheveux a l'aide d'un secholr a main. 

- On constate un tres bon passage de la brosse et une tenue prolonged 

de la coiffure. On constate ggalenent que les cheveux sont plus brillants et 
plus doux. 
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EXEMPLE A 14 
Rinse (lotion rtncee) pour cheveux fins et raous. 
On prepare la lotion suivante : 

- Alcool cetyl/stearylique 30/70 % oxyfithylene a 33 X 

5 commercialise sous la marque "Cire de Sipol AO" par SINNOVA... 1,5 g 

- Chlorure de dimethyl distearylammonium, commercialism sous 

la marque "ARQUAff 2HT 75" par ARMOUR lj5 g 

- R-CHOH-CI^-O- lCH 2 -CHOH-CH^O^f- 3$ H „ lg 

R s melange de * noayle £ dodecyle 

- Polymere seloa I'exemple Ila .... 2 g 

10 - Copolymeres de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant un 
poids moleculaire de I'ordre de 1.000.000 commercialises 
sous la marque "GAFQUAT .755" par GENERAL ANIL II? and 

FllXCorp. . 0>5 g 

" Hydroxy_ethylcellulose - , ..... .1 ....... 0 9 g 

- Acide malelque q.s.p. \, pH 8 

15 - Eau q.a.p , l0Q g 

On applique cette lotion sur cheveux mouilles et esaores apres 
shampooing, on laisae pauser 5 minutes, puis on rince. 

On constate un tres bon demelage des cheveux mouilles. Apres mise 
enplis et sechage, les cheveux sont nerveux, faciles a coiffer et brillanta. 
20 EXEMPLE A 15 

Lotion coiffante 

On prepare la lotion suivante : 

- Polymere selon l'exemple Va J 0,5 g 

- Huile de silicone rt , 

- Hydroxyethylcellulose # . ^ Q 2 

- Ethano1 : 

-* Jarfua ; 0,2 g 

- Eau «' fl -* ; 100 ml 

Cette lotion po\ir hommes est appliquee sur cheveux mouilles. 
Les cheveux sont coif fes puis seches. On constate que les cheveux sont 
nerveux, legerement durcis et se maintiennent parfaitement en place. 

EXEMPLE A 16 

Gel coiffant 



25 



30 



35 



40 



- Polymere selon l'exemple la i g 

- Hydrcxygthylcelluiose \ 2 

- Huile de silicone n * * 

0»5 g 

- Ethan <> 1 : 40 -i 

- parfum :. 0,02 g 

" EaU «>•*•» 100 g 

Gne petite quantite de ce gel, appliquee sur des cheveux sees, 
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assure un boa main t ten de la coiffure tout en communi quant du brillant 
aux cheveux.. 

EXEMPLE A 17 
Lotion structurante sans r lac age. 
- Dimethyl ol Ethylene thiour£e de formule : 



r 



>CH OH 
2 X 

J>* 0,5 g 



2 N:h„oh 



v v 

- Polymer e selon l'exemple la 0,5 g 

- Acide phosphorique q.s.p... pH 3 

- £au q. a:p. .............. 100 ml - 

On applique cette lotion sur cheveux laves et es sores apres 
shampooing et avant mise en plis. On constate qu'a l'6tat mouille" les 
cheveux se demelent facilement et quails ont un toucher soyeux. 

Apres mise en plis et sechage, les cheveux. sont bri Hants et 
nerveux, ils ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXEMPLE A 18 

On obtient un resultat similaire en rempla^ant le polymer e prepare* 
selon l'exemple la par le polymer e prepare selon l'exemple Ila. 

EXEMPLE A 19 
Lotion structurante, app liquet avec rincage. 

- Dimethylol Ethylene thiourea de formule 
^CH^OH 

*CS lg 



CH^- 



^CHjOH 

- Polymer e selon l'exemple la ' 1 g 

- Acide phosphorique q,s.p... pH 3 

- Eau q.s.p 100 ml 

On applique cette lotion sur des cheveux moullles et propres. 
On laisse pauser 10 minutes puis on rlnce. 

Les cheveux ont un toucher doux et se demelent facilement. 

Apres mise en plis et sechage, le peigne passe facilement dans 
les cheveux qui sont brillants, nerveux et ont du volume. 

EXEMPLE A 20 

En remplacant, dans la lotion ci-dessus, le polymere selon 
l'exemple la par le polymere selon l'exemple Ila, on obtient un resultat 
egalement bon. 
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EXEMFLES A21 - A 22 
Lotion de mise en plia pour cheveux senslbilises. 
A 21 On prepare une solution aqueuse A 1 % de ma ti fere active du coapose 

prepare dans I'exemple Id, et 0,5 7. NaCl, ajustee avec l'acide citrique a pH 7. 

On applique sur cheveux decolored. On fait la mise en plis et Ton 
seche. . 

Les cheveux sont durcis et nerveux \ le toucher est soyeux etile . 
deraeiage facile. ■ . 

A 22 On prepare une solution aqueuse U I de aatiere active du covposl 

prepare dans I'exemple Ic, et 1,5 X NH^l, ajustge a pH 5 avec de 1' acide lactique. 

On applique sur cheveux decolored. On fait la sdse en plis et 
1 'on seche. Les cheveux sont durcis', lis sont elastiquea et bri Hants. Le 
- toucher est soyeux et le. desfilage facile. 

EXEMPLE A 23 

15 Lotion traltante appllquee avec rincage. ' " „ 

On applique sur cteveux •ouilles et propres 25 «1 de la solution 
suivante : • 

- Polys&re selon I'exemple lb , . . 1,5 g 

- Acide citrique q.s.p. ' pH 5 

20 - Eau" q;s.p..... ; . 100 g 

On laisse pauser 5 ninutes et 1'on rince. Les cheveux ont un 
toucher doux et se dene lent facilenent. On fait la sdse en plis et l'on 
seche. Les cheveux sees se deoelent facileaent. lis, sont brillanta. et 
nerve uk, 

25 # EXEMPLE A 24 

x On obtlent le meae resultat en reaplacant 1,5 g de polyaere 

selon T'exeaple lb par 1 g de polymere selon 1'exesple Ilia. 

\. EXEMPLE A 25 
Lotion strueturante appllquee sans rincage. 
30 - Dim^thylolethylene thiouree de- formile 



x CH 2 0H 



CS 

*^CH 2 0H 0,6 g 

35 - Polymere selon l'exeaple III b 0,5 g 

- Acide phosphorique q.s.p. pH 3 

- Eau q.s.p 100 g 

On applique le melange sur cheveux lav€s et ess or 4s avant de 
proceder a la mise en plis. Les cheveux se d&aelent facilemeat, le toucher 



est soyeux. On rait la mlse en plis et 1'on seche. 

Les cheveux sont brillants, nerve ux, 61astiques et ont du volume. 
Le toucher est soyeux, le denelage facile. 

EXEMPLE A 26 

On obttent le aeae re*sultat si on renplace le polyttexe selon 
l'exemple III b par le polyaere selon l'exevple IV b. 

EXEMTLB A 27 

Lotion structurante appliquee avec rincage 
- D£»gtfaylol£thyleiie thiourea de f ormule 



toucher doux et soyeux. On fait . la nise en plis et 1 1 on seche sous casque. 

Les cheveux sees se deaelent facilesient ; lis sont brillants , 




On applique le melange sur cheveux lave*s et essorgs. On laisse 
passer 10 ainutes et Ton rince. Le denelage est facile, les cheveux ont un 




EXEMFLE A 28 



Shampooing anionique. 

- Lauryl sulfate de mono£thanola«ine ...... 

- Mono6thanolamidffl d'acldes gras de coprah 

- Polyaere selon 1 'exeople 1c 

- Acid* lactlque, q.a.p, pH 7,2 

- Eau q.«.p I . . 



100 g 



10 g 
1.5 g 
1 8 



EXEHPLE A 29 



Shaapooing anionique. 

- Lauryl ether sulfate de sodium oxye* thy l£ne* avec 2,2 voles 



d'oxyde d' Ethylene 



6 8 
6 8 
3 g 
1,5 g 



- Laurylsulfate de trie'thanol amine ...... 

- Die'thanolaaldes d'acldes gras de coprah 

- Polyaere selon 1 1 exeople Ilia 

- Acide lactlque q.s.p. pH 7,6 . 

- Eau q.s.p 



100 g 
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EXEMPLE A 30 

Shampooing aaioaique. 

Meme composition quelle shampooing de l'exemple A 29, sauf que le 
polymere selon l'exemple Ilia est remplacS par le polymere selon l'exemple 
Illb. 

EXEMPLE A 31 

Shampooing anionique. 

- ttyristyl Sther sulfate de sodium, oxyethyleufi avec 2,5 moles 
d'oxyde d'Sthylene . m 6 

- Lauryl ether sulfate de monoethanolamine, oxygthylene avec 

2 moles d'oxyde d' ethylene o 

- Diethanolamides d'acides gras de coprah . ... * 3 5 g 

- Hydrolysat de proteines derivees du collag&ne, a 80 X 
de matieres actives, vendu sous la marque "Hydrooo 220" 

par STEPAN chemicals ..... . - - J " - - 

■ * 3 g 

15 - Polymere selon l'exemple iv b ; l 

- Acide lactique q.s.p. pH 7*,5 

- Eau q - 8 -P ' 100 g 

EXEMPLE A 32 

Shampooing anionique, 
20 MftBe composition que le shampooing de l'exemple A 31, sauf que 

le polymere selon l'exemple ivb est remplacfi par le polymere selon l'exemple 
Via. 

L 'action des shampooings des exemples A 28 U 30 est similaire 
a celle du shampooing de l'exemple A I. Leg shampooings des exemples A 31 et 
25 A 32 ameliorent en outre l'etat des cheyeux abimes en donnaht plus de resis- 
tance aux fibres et plus de duretfi aux cheveux. 

EXEMPLE A 33 ' 

Shampooing non-ionique. 

* C 12 H 25° " ^2*3° <CH 2 0Hi >n H • — " 6 g 

n represente une valeur statistique moyenue d 1 environ 4 

- Alcool laurique oxyethyiene* avec 12 moles d'oxyde d' Ethylene . 6 g 

- Derivfi carboxylique de 1' imidazole de formule 
OH 



30 



35 C ll H 23 q ~ N 



I y, CH 2 -C00Na 



j ^^L^ • • ; 4 g 



Polymere selon l'exemple III b lg . 

Acide lactique q.s,p. pH 5 
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EXEMPLE A 34 

Meme composition que le shampooing de I'exemple A 33, sauf que 
le polymere III b est remplace* par le polymere Ic. 

EXEMPLE A 35 

5 Mente composition que le shampooing A 33, sauf que le polymere 

III b est remplace* par le polymere Ilia. 

EXEMPLE A 36 

Shampooing non-ionique. 

- Alcool laurique oxy^thylene" avec 12 moles d'oxyde d' Ethylene ... 10 g 
10 - Monoe*thanolamidw d'ecides gras de coprah 1,5 g 

- Oxyde de lauryl dimgthylamiae 3 g 

- Polymere selon I'exemple Via 0,5 g 

- Acide lactique q.s.p... pH 3,3 _ _ - - 

- Eau q.s.p ....... 100 g 

15 EXEMPLE A 37 

Mere composition que le shampooing A 36, sauf que le polymere 
selon I'exemple Via est remplace* par le polymere selon I'exemple .IVb. 

EXEMPLE A 38 

C 12 H 25°" ^2 H 3° (C ¥ H) ? n H ; 5 8 

20 n reprfisente une valeur statistique moyenne d 1 environ 4. 

R-CH0H-CH 2 -0- ^CH 2 -CH0H-CH 2 -0 J- q H 10 g 

R ■ melange de radicaux alkyls en C^-C^ 

n reprSsente une valeur statistique moyenne d.' environ 3,5. 

- Polymere selon I'exemple III b 1,5 g 

25 - Acide lactique q.s.p. pH 5 

- Eau q.s.p * 100 g 

EXEMPLE A 39 

Mfime composition que le shampooing de I'exemple A 38, sauf que le 
polymere selon I'exemple Illb est remplace* par le polymere selon I'exemple 
30 iVb. * _ 

Laction des shampooing s selon les exempt es A 33 -A 39 est 
similaire a cell e des champooings selon les exemples A 6 - A 10. 

EXEMPLE A 40 
Lotion structurante sans rin^age 
35 - DimSthylol Ethylene thiouree de formule 



CH 2 - N 



/ CH 2 0H 

N CS 0,5 g 



CH - N C 

X CH 2 0H 
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10 



15 



35 



- Volymere pre*par£ selon I 'exemple VII o,6 g 

- Acide phosphorique q.s.p pH 3 

- oau. q.s.p < 100-ca 3 

On applique cette lotion sur cheveux laves et ess or 6a apres 
shampooing et avant mise en plis. On conatate qu'a I'gtat mouille\ les 
cheveux se demelent facilement et qu'ils ont un toucher soyeox. 

Apres mise en plis et sechage, les cheveux sont brlllants et 
nerveux, lis ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXEHPLE A 41 

Lotion augment ant >le volume -de g ichevetix senslbilises appllquge avec rlncage 



Acetate de calcium *•.... „ -. # . 2 g 



- Polymere prepare* selon 1 T exemple IX ....... 2 g 

- Aclde phosphorique q.s.p .pR fit ..... 

20 - Eau q.s.p....... .......i 100 cm 3 

On applique cette lotion sur de* cheveux mouillea et propres. 



Les cheveux ont un toucher doux. et se demelent facilement. 
Apres mise en plis et sechage, le peigne passe facilement dans 
25 les cheveux qui sont brlllants, nerveux et ont du volume. 

EXEHPLE A 42 
potion atructurante, appliquee avec rlncage 
- DimfithyloUthylene thiourea de formule : 



30 | H 2 



CH-OH 

\ 

• 1 g 

CH - N 

2 ^CHjOH 



40 



- Polymere prepare* selon 1 'exemple VII 0,5 g 

r Polymere. prepare* selon 1' exemple VIII 0,4 g 

- Aclde phosphorique q.s.p pH 3 

- Eau q.s.p w 100 cm 3 

On applique cette lotion sur des cheveux mouilles et propres. 
On laisse pauser 10 minutes puis on rince, 

Les cheveux cut un toucher doux et se .demelent facilement. 
Apres aise en plis et s^chage, le peigne passe faciltiment dans 
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lea cheveux qui sont brillant9,nerveux et out du volume. 

SXEMFLE A 43 

Shampooing non ionique 

R-CH0H-CH 2 -O-rCH 2 -CH0H-CH 2 -O>^ T H 15 g 

R = alkyl en C 9 a C 12 

- Polyoere prepare seloa l'exemple la 1,5 g 

- NaCl 1 S 

- Acide lactique q.s.p pH 3 

- Eau q.s.p l 0° v>1 



Appliquee sur cheveux sensibilis£s, ce shampooing d. 1 as pact iim- 
pide procure uneV-mouflfte abondarice-at . asaez douce. 

Bile amSliore tres nettement le d&aelage des cheveux humides. 



Apres sechage, le9 cheveux sont nerveux, ledgers et brillanta. 



29 



2252840 



EX EMPLE N a A 44 
Shampooing ti o n-ionique pour chsvPux sensibili sgs 

R -CHOH-CH 2 - C -A CH 2 -CH0H CH 2 -0 7y-^ H i7 g 



R = alVyl en C g a C u 



Polymer e prepare selor. I'exemple la q q g 

Po lymer e comport ant l e mot if 

prepare par la condensation de la piperazlne st de la 
pipSrazine bis- aery lamide (preparation decrite dans le 
brevet luxembourgeois N* 64371 de la demanderesse). 3 g 

^NH-(CH 2 -CH 2 -0) -H 

^ ■ 1.5 g 

^Ktt-<CH -CH.-O) -H 

_ . - - - - 2 2_ y -- - 

x + y = 5 

NH 4 C1 1,2 g 

Acide lactique q.s.p pH 3,5 

Eau q - s ;P 100 ml 

. d 'aspect limnide 

Applique sur cheveux sensibilises , ce shampooing /procure une mousse 
abondante et douce qui s'eiimine facilement au rincage. 

Les cheveux se demfilent sans difficult et apres sechage possedent 
du gonflant et de la nervosity tout en restant doux et dociles au coiffage. 

EXEMPLE N° A 45 
Shampoo ing non-ionique pour cheveux sensibilises 

C 12 H 25°-rW (CH 2 0H)7 4 H 17 g 

* Polymere prepare selon I'exemple IVa i >8 g 

Diethanolamide laurique ^ 

Naa 0i8 i 

Acide lactique q.s.p... pH 5 

Eau «•»■*■■ .* 100 ml 

a 1. a - d r aspect limp ide 

Applique sur cheveux sensibilises, ce shampooing /procure une mousse 

abondante et agreablP et permet d'ameiiorer le demfilage des cheveux mouilies. 

- Apres sechage les cheveux sont doux, brillants et trfes nerveux en 
restant disciplines* 

EXEMPLE N c A 46 

Renforca teur de mise en plis pour cheveux qras 

Copolymfere acetate de vinyie/acide crotonique 90/10 
% Poids moieculaire 25.000 t c 

— ; z * 5 s 

Copolymers polyvinylpyrr : 1 idone/acetat e de vinyle 60/40 
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(viscosity 3,3 centipoises, a 5% dans l'ethanol et a 25°C) -0,5 g" 

- Polymere prepare* selon 1'exemple VII rf 0,3 g 

- S-carboxymethylcysteine (agent antisSborrhSique) , . , . 0,7 . g 

- Triethanolamine q.s.p. pH 8,6 

5 - A 1 cool ethylique 10 m i 

- Eau q. s.p 100 ml 



On applique cette lotion sur cheveux mouillfis et essor&s apres 
shampooing et avant enroulage de la raise en plis. 

On constate sur cheveux mouilles une facility de dfimfilage. 

Apres enroulage de la raise en plis on constate que les cheveux 
sont plu9' nerveux, plus doux et legerenvent plus brillants. La tenue de la 



raise en plis est considerablement prolonged, 

EXEMPLE N** A 47 

" Renforcateur de mise en plis pour cheveux gras 
15 t - Copolymere acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 

poids moleculaire 70.000 2,5 g 

- Copolymere polyvinylpyrrolidone/acetate de vinyle 60/40 
(viscoslte 4 cps a 5% dans 1 Methanol et a 25°C) 0,5 g 

20 - Polymere prepare selon l'exemple VII 0,3 g 

- TriSthanolamine q.s.p pH7 

- Alcool dthylique 10 ml 

-Eau q.s.p loo ml 



On applique cet.te lotion sur cheveux mouilles et essores apres 
25 shampooing et avant enroulage de la raise en plis. 

On constate sur cheveux mouilles une facilite de demdlage. 

Apres enroulage de la mise en plis on constate que les cheveux sont 



plus nerveux, plus doux et legerement plus brillants. La tenue de la mise en 
plis est considerablement prolongee. 
30 EXEMPLE N° A 48 

Renforcateur de mise en plis pour cheveux gras 

- Copolymere acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 

poids moleculaire 50.000 2,5 g 

- Copolymere polyvinylpyrrolidone /acetate de vinyle 60/40 

35 (viscoslte* 3,5 cps (a 57. dans l'ethanol et a 25°C).. 0,5 g 

- Polymere prepard selon l'exemple IX 0,3 g 

- Triethanolamine q. s, p ."ptt 7 

- Alcool ethylique ... 10 ml 

-Eau q.s.p 100 ml 

40 On applique cette lotion sur cheveux moult les et es sores apres 
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shampooing et avant enroulage de la mlse en plis. 

On constate sur cheveux mouill^s une facilite* de demelage. 
Aprea enroulage de la mise en plis on constate que les cheveux sont 
plus nerveux, plus doux et Iggerement plus brillants. La tenue de la mise en 
5 plis est consider ablement prolonged. 

EXEKPLE N° A 49 
Renforcateur de mise en plis pour cheveux gras color ea 

- Gopolymere acdtete de vinyle/acide crotonique 90/10 

poids aol£culaire 50,000 ...... 25 e 

neutralise* a la trltthanolaadn* 
10 - Copoiymere polyvinylpyrrolidone/acState de vlnyle 60/40 

(viscositA 3,7 cpi A 51 dans I'^thanol et a 25°C).,, - 0,5. g 

- Polymtae prepar A •i*lon l'exeaplft la 9m o,5 g 

- Chlorarat da diaitfeyi hydroxyarfthyl cAtylammonltim. . . . 0,1 g 

- KeCl ........ v-—. • 0t5 \ g 

15 Acida chlorhydriqu* q.8.p, pH 8 

- Alcool Athylique 50 ail 

- Kan q.s.p...., . 9 iqq ^ 

On applique cette lotion sur cheveux mouillAs et easorAs aprea 

shampooing. On met en forme la chevelure A l'aide d'une broaae tout en 
20. enchant lea cheveux A l'aide d'un sechoir A main. 

On constate un trAa bon passage de la broaae et tine tenue prolonged 
de la coiffure. On constate egaleaent que les cheveux sont plus brillants 
et plus doux. 

■ ' anoiz h° a so * . ■ - 

25 . lotion atructuranta aaha rincage 

■- DiaAthylol Ethylene thiourAe de forawle . 
y/CH 2 0H 

[ 0,5 . g 

30 CH 0 -H 

- - Polymer e proper 6 selon I'exeraple X 0,6 g 

- Acide pho8phorique q.s.p, pH 3 

35 - Eau q.s.p.. t " # 100 ml 

On apllique cette lotion sur cheveux lavas' et essorAs apres shampooing 
et avant mise en plis. 

On constate. qu' A l'6tat moui lie* les cheveux se deo£lent facilement et 
qu'ils ontv un toucher soyeux. 
40 Apr As mise en plis et sgchage, les cheveux sont brillants et nerveux, 
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II 8 ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXEMPIE 3° A 51 

• Rinse (lotion rincee) pour cheveux fins et moua 

- Huile de vaseline 7,5 g 

5 - Chlorure de dime 1 thy 1 distgaryl ammonium . 1 g 

- R-0-/"C 2 H 3 0 (CH 2 0H)?gH (R = alkyl a C^) 3,75 g 

- C 12 H 25 0. - /"C 2 H 3 0 (CH 2 OH)7 A H 3,75 g. 

- Polymere prepare" selon I'exemple IX 2 g 

- copblymerea quaternairea de la polyvinylpyrrolidone 
10 ay ant un polds aoleculalre de I'ordre de 1.000.000, 

commercialese' a sous la marque "GAFQUAT 755" par 

General Aniline and Film Corporation 2,5 g 

- Acide citrique q.s.p. pH 3 _ _ . . . 

- Eau q.s.p. • 100 S 



• 15 On applique cette lotion aur cheveux mouillga et eaaorea apres 

shampooing, on laiss* pauaex 5 minutes, puia on rince. 

• On constate un tree bon demtlage dea cheveux mouillea. 
Apres mise en plie et ee*chage, lea cheveux aont nerveux, facilea a 



coiffer et brillanta. 



Shampooing anionique 

- Laurylsulfate de tr±6thanolamine a 40X de matiere 

active . ♦ 30 g 

- DiathanoLamldes decides gras de coprah 1,5 g 

25 - folymere prepare selon I'exemple la (1001 de 

matiere active) 1 g 



- Polymere compor tant le motif /Y-CH^CHOB-CH^ fc-s*. * 0,5 g 
on Y deaigne -4 ^ \ - on -|T- 

.1*2 

30 CH 2 -0-CH 2 0H 

ces deux groupementa Stent repartis statistiquement. 

- Eau distillee q.a.p 100 g 

pH-7,5 

On applique environ 10 cm de cette solution llmpide aur une chevelure 
35 prealablement mouillee. On masse llgerement. On rince A l'eau et on effectue 
une deuxleme application* On masse energiquement pour obtenlr une mousse abon- 
dante*, on laisse pauser une minute pour assurer la fixation du polymere aur les 
cheveux puis on rince. 

On constate une grande facilite de demelage dea cheveux mouillea (le 
AO peigne passe facilement dans les cheveux)., le cheveu eat tree doux, souple, 
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■naUtfable, la miee en plia ae monte avec une grande facility Aprea sechage et 
lors du coiffage dea cheveux sees, on constate egalement une facility de 
..demelage. Lea cheveux sont nerveux et disciplines. " 

" EXEMPIE N° A 53 

Shampooing cationique 

- Bromure de tdtrad^cyltrim^thylammoniura . 75 g 

- Alcool laurique polyoxy Ethylene avec 12 moles d'oxyde 

* dfethylene " " 

* r 50 g 

- Polymere pr£par$ selon I'exemple la 5 g 

Polymere comport^nt le motif (^Y-C^-CHOH-CH^, 7 0,5 g 

ou Y dSaigne -N n- ou -N- 

K 

CH 2 -0-CH 2 -CH 2 OI " 
- ■ .- - - cea deu * 8To«peB»nt8 Stent repartis statiatiquement. 

- Acide lactique q.s.p. pH 5 - 5,5 

- Eau distillee q.s.p looo g , 

On applique cette solution d 'aspect limpide sur des cheveux teints. 

Apres massage, on since 4 l'eau, puia on effectue une deuxieme application. 
On masse fcergiquement pour obtenir une mousse abondante, puis on rince. 

On constate une grande facilit* de deo*lage des cheveux mouillea 
(le pelgne gllsse facilement dans les cheveux), le cheveu est tres doux, 
souple, malleable, la mi.e en pits se monte avec une grande facility Aprea 
sechage et lors du coiffage des cheveux sees on constate egalement une facility 
de deaftlage. Lea cheveux 'sont nerveux et disciplines. 
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REVINDICATIONS 

1, Composition cosmetlque pour cheveux contenant au mo ins un polymere 

reticule soluble dans l'eau, choisi parmi (I) les polymeres reticules obtenus 
par la reticulation d'un poly amino -poly amide prepare par polycondensation d ! un 
compose acide choisi parmi (i) les acides organ iques dicarboxyliques, (ii) les 
acides aliphatiques mono- et dicarboxyliques a double liaison ethyienique, 
(iii) lea esters des acides prficit^a, Civ) les melanges de ces composes ; sur 
une poly amine choisie parmi les polyalcoylene-polyamines bis prima irea et mono- 
ou disecondaires, 0 i 20 moles % de cette poiyamfne pouvant etre remplacee par 
l'hexamethylenediamine ou 0 a 40% de cette polyamine pouvant 6tre remplacee par 
une amine bis-primaire, de preference 1 1 ethylene diamine ou par une amine bis- 
secondaire, de preference la piperazine ; la reticulation etant realisee au 
moyen djun agent_rSticulant- choiai parmi les epihalohydrines , les di 6 poxy des, 
les dianhydrides, et lea derives bis insatures ; soit parmi <II) les polymeres 
reticules (I) alcoyies par un agent alcoylant choisi parmi (a) les epoxydes, 1 
(b) les composes ethyieniquement non secures, (c) 1* acide chloracetique, 
(d) la propane sultone ou la butane sultone ; composition caracterisee par le 
fait que la reticulation est realisee au moyen de 0,025 & 0,35 mole d' agent 
reticulant par groupement amine du polyamino-amide ; dans la composition 
obtenue le polymere reticule pre sent ant I 1 ensemble des caracterlstiques sui- 
vantes : 

(1) 11 eat parfaitement soluble dans l'eau a 10% sans formation de gel ; 

(2) la viscosite d'une solution de polymere a 10% dans l'eau a 25*0, est su- 
per ieure a 3 centipoises ; 

(3) il ne comporte pas de groupement reactif et en particulier il n'a pas de 
propriete alcoylante et il est chimiquement stable. 

2. Composition selon la revendlcatlon 1, caract6riaee par le fait que 
le compose acide utilise. pour la preparation du polyamino-polyamide est choisi 
parmi 1' acide adipique, 1 'acide ter6phtalique, les esters de ces acides, le 

30 produit d'addition de 1 'ethylenediamine sur les acides acryliques, methacryli- 
que, itaconique ou leurs esters, 

3. Composition selon la r e vend i cat ion 1, caracterisee par le fait que 
la polyalcoylene-polyamine utilisee pour la preparation du polyamino-polyamide 
est choisie parmi la diethylene triamine, la dipropylene triamine, la triethyl- 

35 ene tetramlne et leurs melanges avec 1' ethylene .diamine, l'hexamethylenediamine 
et la piperazine. 

4. * Composition selon la revendtcation 1, caracterisee par le fait que 

1 'agent reticulant est choisi parmi la divinylsulfone, la m6 thy 1 ene -bis -aery 1- 

amide, le diglycidyl ether et la N,N ! -bis-fipoxy piperazine. 

40 5. Composition selon la revendicatlon 1, 'caracterisee par le fait qu'on 

utilise comme agent reticulant l'epichlorhydrine. 
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par groupement amine du polyamino-polyamlde. 

7. Composition selon la revendication 6, caractfirlsee par le fait que le 
polymere reticul* est obtenu a l'aide de 0,025 a molns de 0,2 mole d'agent 
re"tlculant par groupement amine du polyamino-polyamlde. 

8. Composition selbn la revendication 6, caracterisee par ie fait que le 
polymere reticule" est obtenu a l'aide de 0,025 a moins de 0,1 mole d'agent 
rfiticulant par groupement amine du polyamino-polyamlde. 

9. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
la solution a 10X dans l'eau et a 25°C du polymere r*tlcu« present* une 
vlscosltfi comprise entre 3 et 200 centlpolses. 

10. Composition selon la revendication 9, caracterisee par le fait que la 
solution a lot dans l'eau et a 25»C du polymere r«ticul«. presents unevis- 
cositfi egale ou superieure 4t 20 centlpolses et lnferieure 1 50 centlpolsea. 

11. .Composition selon l'une quelconqne des' revendicatlons prec6dentes, 
caractfeisee par le fait que le polyamino^amide eat constltud de motifs de 
f oroule 

-OC-R-CO-Z 

ou K represente : 



o 



CH 2 - CH 2 - NK - d* 2 - CK 2 - NH - CHj - CH_ 



CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 — NH - CH 2 



CH 3 



C« 2 - I \ X | ^ 

Z represents 

dans les proportions de 60 a 100 moles Z, le radical 

- m - [(ch 2 ) x - NH^ (II) 

ou x « Tl et st : - 2 ou 3, ou blen 
x = 3etn«2 



cans ies proportions de 0 a 20 moles % t le* radical 

• - KH - (CH 2 ; e - NH - ; ' 
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dans lea proportions de 0 a 40 mo l ea 7. » le radical (IX) ci-des sua dans lequel 
x ■ 2 et n ■ 1, ou le radical - * Q y N - . * - 

12. Composition selon la revendication 1, effractor isfi par le fait que le 
polymere reticule- est prepare par polycondensatlon de l'acide adiplque et de 

5 la diethylene triataine puis reticulation a I 1 aide d'unoreticulant cholsl dans 
le groupe forme' par 1 1 epichlorhydrine , le methylene bia acrylamide, la 
H,H'-bia epoxy propyl piperasine et la divinylsulfone. 

13. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
le polymer e reticule eat prepare par poly condensation de l'acide adiplque 

10 et d'un melange de diethylene triamine et de piperatine puis reticulation a 
l'alde d'un r6tlcul*ht cholsl. dans le groupe form6 par 1* epichlorhydrine,' 1m 
■Ethylene bis acrylamide, la R t H'-bia-epoxy propyl piperarine et la divinyl- - 
aulfooe. . 

14. Composition selon la revendication 1, caracterlse par le fait que le 

15 polynere reticule eat prepare par polycondensatlon de l'acide adiplque et de 
la triethylene tttramine puis reticulation a l*aide d'un reticulant choiai 
dans le groupe form* par 1 ' Epichlorhydrine , le methylene-bis-acrylamide, la 
N^'-bia -epoxy propyl piperasine et la dlvlnylaulfone. 

15. ' Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 

20 le polymere reticule est prepare pax polycondensatlon de l ! itaconate de methyle 
avec 1' ethylene diamine et la di Ethylene triamine puis par reticulation a 
l'alde d'un reticulant choiai dans le groupe forme par 1' epichlorhydrine, le 
. methylene-bis-acrylamide , la H,H'-Ms-epoxy propyl piperasine, et la divinyl- 
sulfone, 

25 16. Composition ael on la revendication 1, caracterisee par le fait que le 
polymere reticule est prepare par polycondensatlon de 1 ' tanjiiatiei de methyle 
avec 1 'ethylene diamine et la diethylene triamine puis reticulation a l'alde . 
d'un reticulant cholsl dans le groupe forme par 1 'epichlorhydrine, le methyl- 
ene-bis-acrylamide, la N ,N'-bi a -epoxy propyl piperarine et la dlvlnylaulfone. 

30 17, Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que le 
polymere reticule est prepare par polycondensatlon du me the cry late de methyl e 
avec 1 'ethylene diamine et la diethylene triamine puis par reticulation a 
l'alde d'un reticulant choiai dans le groupe forme par 1 'epichlorhydrine, le 
methylene-bii-acrylamide, la N,N'-bis-epoxy propyl piperazine et la divinyl - 

35 aulfone. 

18. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
le polymere reticule a ete alcoyie par un epoxyde. 

19. Composition selon la revendication 18, caracterisee par le fait que 
l 1 epoxyde est cholsl parmi le glycidol, l'oxyde d ! ethylene et l'oxyde de 



37 



2252840 



propylene g 

20. Composition selon la revendication l f caracterisee par le fait que le 
polymere reticule' a 6te alcoyie par un compost ethyl eniquement non saturfi. 

21. Composition selon la revendication 20, caracterisee par le fait que le 
5 compose a double liaison ethyienique est choisi parmi l'acide acrylique et 

1 'acrylamide. 

22. Procede d'alcoylation de polymeres polyamino-amides r eticu 16s, deceits dais 
. la revendication 1, caracterise par le fait qu'on traite le polymere en solu- 
tion aqueuse, a la temperature comprise entre 10 et 95°C avec un agent alcoy- 

10 lant choisi parmi (a) les epoxydes, (b) un compose ethyieniquement non secure, 
(c) l'acide chloracetique et (d) la propane sultone ou la butane sultone. 

23. Procede selon la revendication 22, caracterise par le fait que l'epo- 
xyde utilise est le glycidol, l r oxyde d 1 ethylene ou l'oxyde de propylene. 

24. - Proc6de selon la revendication 22, caracterise par le fait que le 
15 compose ethyieniquement non saturS est 1 'acrylamide. 

25. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'elle - 
contient le polymere reticule ou le polymere reticule alcoyie associe dans 

^SS^^^i^ig^ ** 8UrfaCe non - ion1 ^^ «ionique , cationique, am- 

26. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'elle 
20 contient le polymere reticuW ou le polymere reticule et alcoyie, associe 

a. un agent restructurant. 

27. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'elle 
a un pH compris entre 2 et 11. 

28. Composition selon la revendication 27, caracterisee par le fait qu'elle 
25 a.un pH compris entre 3 et 8. 

29. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'elle 
contient le polymere reticule ou le polymere reticule et alcoyie en une pro- 
portion de 0,1 a 57. en poids du poids total de la composition. 

30. Composition selon 1* revendication 1, caracterisee par le fait 
qu'elle rerferme le polymere reticule ou le polymere reticule et alcoyie 
associe a un electrolyte soluble dans l'eau. 

31. Composition selon la revendication 30, caracterisee par le fait que 
l'-eiectrolyte est un chlorure ou acetate de sodium, de potassium, d 1 ammonium 
ou de calcium. 

35 32. Composition selon la revendication 30, caracterisee par le fait que 
I'eiectrolyte est present en une quantite comprise entre opiet 5X du poids 
total de la composition. 

31. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 

le poly amino -polyamide est prepare par polycondensation d'une polyalcoylene- 
40 polyamine choisie parmi la_ dtethyl&ne triamine, la triethylene tetramine ; la 
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dipropylene triamtne et leurs melanges surun acide choisi parmi 1 'acide adi- 
pique, son ester dimethylique et le produit inter nuSdiaire d Addition d'une 
molecule d 1 ethylene diamine sur deux molecules d'acrylate, methacrylate ou 
itaconate de ra£thyle. 

5 34. Polymere poly ami no-polyamide prepare" par la reticulation d'un 

polyamino-polyamide prepare par polycondensation d'un compost acide choisi 
parmi (i) les acides .or ganiques dicarboxyliques, (ii) les acides aliphatiques 
mono- et dicarboxyliques a. double liaison ethyl enique, (iii) les esters des- 
acides pre'cite's, (iv) les melanges de ces composes : sur une polyamine choisie 

10 parmi les polyal coy lene -polyandries bis-primaire9 et mono- ou disecondaires , 

0 k 20 moles % de cette polyamine pouvant fitre remplacee par 1' hexa methylene - 
diamine ou 0 a 40% de cette polyamine pouvant Gtre remplacee par une amine . 
bis-primaire , de preference 1 * ethylene diamine, ou par une amine bls-secondaire, 
de preference la piperazlne ; la reticulation etant realisee au moyen d'un 

15 agent r€tlculant choisi parmi les epihalohydrines , les diepoxydes, les di- 
anhydrides et les derives bis insatures ; caracterise par le fait qu'il est 
alcoyie par un agent alcoylant choisi parmi (a) les epoxydes, (b) lea composes 
ethyl eniquement non satures, (c) l 1 acide chloracetique, (d) la propane suit one 
ou la butane suit one. 

20 35. Polymere selon la r e vendicat ion 34, caracterise par le fait qu'il 

est alcoyie par le glycidol ou l'acrylamide. 

36. Composition selon la revendication 30, caracterisee par le fait que 

le rapport electrolyte: polymere est compris entre 0:1 et 1,5:1. 



